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Reinigungsmittel 



Die vorliegende Erfindung betrifft ein Reinigungsmittel, enthaltend (a) 
100 Gewichtsteile einer Schmierseife und (b) 10 bis 900 Gewichtsteile 
eines komigen Scheuermittels * 

Reinigungsmittel der vorgenannten Art sind in einer Yielzahl von Varian- 
ten bekannt; sie enthalten als Scheuermittel im allgemeinen solche an- 
organischer Hatur, wie Sand Oder Bimsstein. Da Scheuermittel dieses Typs 
relativ hart sind, greifen die entsprechenden Reinigungmittel relativ 
weiohe zu reinigende Objekte in unerwtinschter ¥eise meohanisch an. Um 
diesen Nachteil zu vermeiden, hat man in Reinigungsmitteln der eingangs 
geschilderten Art als Scheuermittel auch schon relativ weiche organi- 
sche Stoffe, vie Holzmehl, eingesetzt. Eierbei mufi man aber einen an- 
deren Hachteil in Kauf nehmens Das Alkali der Schmierseife wirkt im 
Laufe der Zeit zereetzend auf die organischen Stoffe, so dati die ent- 
sprechenden Reinigungsmittel nicht lagerbestandig sind. 

Der vorliegenden Erfindung lag die Aufgabe zugrunde, ein Reinigungsmit- 
tel der eingangs definierten Art aufzuzeigen, das mit den vorervrahnten 
Nachteilen nicht oder in erheblich geringerem Umfang belastet ist. 

62/68 Es wurde /refunden, dafi diese Aufgabe gelost v/erden kann, wenn man (l) 
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als Soheuermitt 1 ein Polyathylen einer l)est±]nmt n Dichte 60wie Korn- 
grofie yervendet und - gegeben nfalls - (ll) die Schmlerselfe mit Wasser 
verdunnt • 

Gegenstand der Erfindung 1st dementspreohend ein Reinigongsmittely ent- 
haltend (a) 100 Cewicshtsteile einer Schmierseife und (l)) 10 bis 9OO Ge~ 
wichtsteile eines k5migen Scheuermittels. Das erfindimgsgemafie Reini-^ 
gungsmittel iat dadurch gekennzeichnet, daB (l) es ale Soheuermitt al 
ein Polyathylen enthalt, das eine Diohte (nach DIN 53 479) von 0,91 6 
bis 0,965 dl/g sowie eine KorngroBe von 10 bis 1 OOOyu hat und daB - 
gegebenenfalls (ll) die Schmierseife im Cevichtsrerhaltnis bis zu 
1 : 4 Vasser verdunnt ist« 

Als Schmierseife fiir den erfindungsgemaBen Zweck eignen sich die ein* 
schlagig ublichen 0?ypen. Geeignete Schmierseifen sind beispielsveise 
aufgefiihrt in "Ullmanns Encyklopadie der technischen Chemie", dritte 
Auflage, 18. Band, {fiinohen 1967f Seiten 379/380, IJnterkapitel "•Schmier- 
seifen". 

Bas fUr den erfindungsgem^eh Zweck geeignete Polyathylen ist als sei- 
ches aus der Polymerchemie bekannt. Seine Herstellung ist beispielsvei- 
se aufgefiihrt in "Polythene" von A.Renfrew und P.Morgan, zveite Auflage, 
London I960, Seiten 11 bis 4lf Kapitel 2. Bas Herstellen eines Pulvers mit 
der im gegebenen Zusammenhang kritischen KomgrSBe kann ebenfalls in an 
sich bekannter Weise erfolgen, z.B. durch mechanische Zerkleinerung des 
Polyathylens in festem Zustand oder Verdusung des Polyathylens in 
schmelzfliissigem Zustand. 
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Die erf indungsgemaBen Reinigungsmittel konnen auB r den vorerwahnt n 
Hauptkomponenten die einschiagig iiblichen Hilf s- bzw. Zusatzstoff e ent- 
halten, z.B. Farbstoffe xmd/od r Duftstoffe, 

Das Herstellen der Reinigungsmittel aus den Komponenten kann in ein- 
schlagig tilJlicher Veise erfolgen, z.B, mitt els Tromaehnisohem, Miech- 
knetern oder Doppeltrogmischern. Dabei kann es - gege'benenfalls - 
zweckmaBig sein, die Schmierseife zimaohst mit Wasser anzuteigen und 
dann das Folyatfaylen zuzugeben. 

Die erfindungsgemaeen Reinigungsmittel liegen je nach Art und Menge ihrer 
Komponenten in Pulverform oder als zahe bis weiche Fasten vor. Sie eig- 
nen sioh insbesondere zxun Vaschen stark verschmutzter :Hande und zeichnen 
Bich dnrch eine auBerst schonende und effektvolle Reinigung aus. Vorteil- 
haft ist ihr Einsatz auch beim Reinigen von Werkstoffen, insbesondere- 
von lackierten Metallen, wobei keine Beschadigung (Verkratzen der Ober- 
flache) auftritt. 

Beispiel 1 

Es wird ausgegangen von (a) 100 Gewichtsteilen einer handelsiibliohen glat- 
ten Schmierseife, (b) 200 Gewichtsteilen eines Polyathylens, das eine 
Dichte von 0,918 dl/g sovie eine KomgroBe von 5OO bis 500^u hat; femer 
von 100 Gewichtsteilen Vasser. 

Bei Raumtemperatur wird in einem Mischkneter zunachst die Schmierseife 
und das Vasser horaogenisiert (IO Minuten), dann das Folyathylen unter- 
gemischt (IO Hinut n). Auf diese Veise wird ein weiBes, pastenformiges 
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Reinigungsmittel erhalten. Es ist gut geeignet zxim Reinigen verschmutz- 
ter Hande^ die von dem Eeinigungsinittel praktisch nicht mechaniscli ange- 
griff n w rden* Das Heinigungsmittel ist auch nach einer Lagerung von 
3 Nonaten so gut vie unverandert. 

BeiB£iel^2 

Es vird ausgegangen von (a) 100 Gevichtsteilen einer handelsiiblichen 
gel'ben Schmierseife und ("b) 40O Gewichtsteilen eines Polyathylens, das 
eine Dichte von 0,918 dl/g sowie eine KorngroBe von 4OO bis 600^u hat. 

Bei Raumtemperatur verden die genannten Komponenten in einem automatic 
schen Innenmischer . innig miteinander vermischt (ca. 1 Minute). Auf die- 
se Veise wird ein gelbliches, zahpastoses Reinigxmgsmittel erhalten. 
Seine Bigenschaften entsprechen im wesentlichen denen des Reiniguns- 
mittels ans Beispiel 1. 
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Reinigungsmittel, enthaltend (a) 100 Gewichtsteile einer Schmierseife 
void, (b) 10 bis 900 Gewichtsteile eines komigen Scheuermittels, dadiirch 
fiSK.eimzeic^„et, daB (l) es als Scheuermittel ein Polyathylen enthSlt, 
das eine Diohte (naoh DIH 55 479) von 0,916 bis 0,965 dl/g sowie eine 
KorngrSBe von 10 bisiOOOyu hat und daB - gegehenenfalls - (ll) die 
Schmierseife im Gewichtsverhaltnis bis zu 1 1 4 mit Wasser verdiinnt ist. 
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